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Wa/ho 



LE^ft 3IBGIER, IHC ! 
Santa Monica, Galixornia, USA 

"Klammer und reibungsmindernder V/erkstoff " 



Lie Erfindung betririt Klammern und reibungsmindernde Werk- 
stoiie insbesondere xur solciae Klammern, die hauptsachlich 
Verv/endung bei der Herstellxxng von Mbbeln u. dgl. finden 
und insbesondere sum iTestklemmen von Draiitfedern vorge- 
aeri^sri sind. 
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Die z.B. in der Mobelindustrie verwendeten Pederschlangen 
beispielsweise umfasseh im wesentliclien parallele Quer- 
stUcke, die jev/eils abwechselnd durch Bogens-fcucke ver- 
biinden sind. Solohe Pedern werden normalerweise durch Me- 
tallklammern an. ihren Enden befestigto Diese Klammern, die 
einen. umgre if enden Teil das im wesentlichen gerade Stuck 
des Endstucks der Peder umgreifen, sind am Ealimen oder 
einem anderen Stutzteil des Mbbels angeschraubt, ange- 
nagelt Oder s.onstwie befestigt. Da die Peder dauernd einen 
erheblichen Druck \auf den gebogenen Bereich der Klammer 
ausilbt, erzeugen die xestgekleramte Feder und die Klammer 
haiifig un.erwunscbte Gerausciie als Folge davon, daiS sicla 
die iteile aneinander reiben* TJm solche &erausche zu ver- 
bindern, ist die Innenflacbe der Klammer of t mit Papier 
Oder Tuch ausgekleidet worden* Die gerausclidampf ende 
PunJction solclier Auskleidiingen ist allerdings sebr kurz- . 
lebigo V/eiter ist eine Polyathylenbescbichtung verwendet: 
v/orden, urn die gerauscbdampf enden Effekte des Papiers _ 
Oder des Tuches fiir laiigere Zeit auf rechtzuerhalten. Die 
Ergebnisse sind nicht befriedigend gewesen, weil;die Klam- 
mern nicht ausreichend laage gerauschdampf end v/irkten und 
auBerdem zu teuer war en. 

DemgemaiS sieht die Erfiiidung die Schaffung relativ preis- 
werter Hetallklammerja vor, die ausgezeichnete und lange 
anhaltende gerauschdampf ende Eigenschaf ten aufweisen. 

1 098 11 / 0 43 7 - 5 - ; 
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V/eiter sieht die Urf induiig e±n verbesserte^ rei"bimga- 
minderndes i»iaterial fur l-ietallklaiamern vor. 

lirf induneSG'Si^i^i*.? i^t in diesem Zusarfimenhang vorgeaelien, 
eine aus^jelcleidete ( vorrrUi^'sweise aat Papier) Ketallklaia- 
mer mit. einer ciiemischeri Vex^"bindung su TDeschiohteii , die 
erhebliclie I^aiit^en Paraffin, Athylvinylaceta-t; uund einen 
Mischpolyner aus HethylBtyrcl und Vinyltoluol eiitiialt. 
Pexner enthait diese Verbindlmg in dea bevorsug:ten Aus- 
fUhrungsbei spiel eine Itleine Kenge aiindestens eines Hono- 
oder Dio'lyceride airier eine Speisefett bildenden Fett-- 
saure . 

Die Erf induiig ist im nachf olger-der anliand der Zeichnurgen 
nahe.r besehriebeia . In den Zeichnungen seigens 

I?ig. 1 eine Perspelrtivansiolii? einer erf indungsgeaaiBen. 
.Kla:aLier und 

Jig. 2 einen Schnitt an der iinie 2-2 der Pig. .1 . 

GremaB der Darstellung in Pig* 1 umfaBt die Klanimei' 11 elnen 
oberen Absctmitt 19 iind einen. imter en AbscJmi-fc-t 21 jr die 
durch einen. Bogen. 25 miteinander verbuii^eni siiid* Die Kallm- . 
mer 11 ist mit einem Stutzteil 15 iaiStels Sclirauben 17 
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befeetigt. GremaiS der DarstelliU3.g in Fig. 2 ist die KgjlDi- 
mer 11 aus einem Metallstiiclc 25 gebildet, auf das eine 
Klebstoff scliicixt 27 zur Befestigung einer Sohicht 29 aus 
einem dampf enden. Werkstoff (vorzugsweise Papier) aiifge- 
tragefi istj die Sohicht 29 ist mit dem Metallstuck 25 
durch den Klebstoff 2? verbunden. Die Schicht 29 ist mit 
einer "chemischen Vefbindung beschichtet, die im nachfol- 
genden noch beschrieben wird; diese Ober schicht bildet 
die Schicht 31 • 

Die ohemische Verbindung, auf die zuvb:^ Bezug genominen 
worden ist, umfaiBt erhebliche Mengen eines vollkommen 
raff inierten Paraffins oder Gemischen davon. In den be- 
vorzugteii Ausfiihrungsbeispielen erhalt das gewahlte Pa- 
raffin mindestens 25 Kohlenstof f atome , wobei das bevor- 
zugte Paraffin jedoch 32 Kohlenstof f atone aufvreist (C^g 
^66) . . Allerangs konn.en nur solohe Paraffine verwendet 
werden, die bei Eaumtemperatur fest sind. Obgleich die 
Paraffinmenge nicht entscheidend ist, nimmt in. dem bevor- 
zugten Ausfua?hrungsbeispiel der neuen Yerbindamg das 
Paraffin mindestens 50 ffewichtsprozent der Verbindung ein, 
wobei 58^ die trevorzugt^a Mezi^e ist. Die Verbindung um- 
faflt f erner erhebilche Mengen eines Athylenvinylacetat- 
harzes hohen Molekulargewiohtes. Die bevorzugte Verbin- 
dimg ximfaBt mindestens 20 Gewichtsprozent des Harzes, 
vor^ugswelae aber 25^^ Die Verbindung umf aBt f ern^r «r- 
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hebliche Mengen eineis Mischpolymers aus Methylatyrol 
und Vinyltoluol. Dleser Misclipolymer ist im eiixzelenen 
in cLer TrSA-Patentsohrif -fc 5 000 868 beschrieben. Das be- 
Torzug-fce Ausfiihrun-gsbeispiel der Erfindxmg umfaBt min- 
destnes 10 &ew.5» dieses Misclipolymers, wobei 15?^ vorzu- 
Ziehen sind. Dariiber liinaus, und das ist entscheidend, 
ist festgestellt worden, daS die. obige Verbindtmg da- 
durch. in ihrer Pah.igkeit wesentlich verbessert wird^ 
Bin Quietsclien: auch. nach. vriederiLolter Yerwendung der 
Klammer zu verhindern, das eine kleine Mange .eines Speise- 
Mono- Oder Diglyceri^da eineir ein Speisefett bildenden 
Fatiisaure oder ein Gemiscli davon zugesetz*fr wird. B^i der 
bevorzTigten Verbindiing dieser Art handelt es siqli urn Gly- 
ceraolmonostearat mit einem Sohmelzpunkt zwischen 15,9 
imd 16,1^0, das in V/asser axnloslich. ist, jedoch in heis- 
sem AlkoliQl, Kohlenwasserstof f MineralSl imd Speise&len 
IcSsliah ist- Nur eine kleine Menge ist erf orderlich, wb- 
bei das bevorzugte Ausflilirungsbeispiel der Verbindung 
mindestens 1 G-ew-jS soloher Glyceride enthalt, wobei 2^ 
vorgezogen ist. 

Es ist fedtgestellt worden, daB die zuvorbesohriebene 
Elammer bemeifkenswerte gerauschdampf ende Eigensalaaften 
aufweist* Diese Klammer ist seiir preiswert herzusteilen# 
Solclie Klanmera. stellen als Folg% der neuen ¥erbin.dxing 
also ^inenerliebliolien Fortsohritt in der Mobelindustrie 
dar • 
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Pat en t sen a pruche 

1. Kiammer zum Umgreifen. des Drahtes einer Sciilangenf eder 
mit einem stutzenden Metallstiick und einer mit diesem 
Metailstiick verbmidenen Verkleidung, . d a d u r c h 
gekenn25eich.net, dai5 die Verkleidung 
mit einer Verbindung besciiiclatet ist., die i'estes Pa- 
raffin, ein Ithylenvinylacetatharz und ein Hischpolymer 
"hohen Molekulargewichtes aus Methylstyrol iznd Vinyl- 
toluol en thai t* 

Kiammer nach. Anspruch 1 , d a d u r c li g e k e n n - 
zeichnet,. dafl die Verkleidung aus Papier be- 
steht . . 

. Kiammer nach. Anspruch 1 und 2, dadurch ge — 
k e n n z e ± o h. n. e t, daB die Verbindxing aui3erdem 
Zusatze' einer Verbindung oder eines Gremenges aus der 
ffruppe der eBbaren Mono- und Diglyceride von Speiae- . 
f0tt bildenden PettsSuren enthSlt* ...1 

. Kiammer nach Anspruch 1 bis 3f d a d u r c h g e - 
ke nnz ei c hne t, daB das Paraffin aus Molekulen 
besteht, die mindestens 25 Kohlenstoffa:toia6 aufwelsen* 
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Klarnmer nach Anspruch 1 bis 4f dadurc]i g.e- 
kennzeiclinet, daJ? es sich bei d6r Verbindung 
aus der Gruppe der Mono- und Diglyceride der Spelse- 
fett bildenden PettsSuren im Slycerolmpnostearat han- 
delt- 

6. Klanmier . laaoh. Anspruch 1 bis 5» dadureh ge- 

kenn zeich.net, dafi das Paraffin mindestens 

Gew.^, das Vinylacetatharz mindestens 10 Gew.^ und 

das Mischpolymer mindestens 20 Gew.^ der Verbindung 

bilden. ' ' 

■ 

?• Beibungsmindernder Belag, insbesondere fur Klammern 
naoh Anspruch 1 bis 6, g e k e n n z e i c h n e t 
d u r c h Paraffin, ^.thylenvinylaoetatharz , ein I4isch- 
polymer hohen Molekulargewichtes aus Methylstyrol und 
Tinyltoluol und einen Zusatz einer Verbindung oder 
eines Gemenges aus der Gruppe der Mono- und Diglyceride 
der Speisefett bildenden Eettsauren. 

8. Belag nach Anspruch 7f dadureh gekenn- 
zeiohnet, dafi das Paraffin mindestens 25 Eoh- 
lenstoffatome im Uoleldil istufweist* 

• . - 8 - 
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9i Be lag nach Aii spruch 7 und 8, d a d u r c h g e - 
; ' Ic e n n z e t o h n e t, daS 6s sich t)ei dex Ver- 
' binding uin Slycerolmonostearat hMdelt. 

10. Belag naoh Auspruch 7 "bis 9, d a d u- r c li g e - 

k e n h z e i c h n e t, dafi das Paraffin 52 Kolilen- 
stoffatome im MolekUl aufweist-tind etv/^ 58 Gev/.?^ der Be- 
l€igmagBe, das Vinylacetatliarz uhd das tiisch- 

polymer 25 Gew.ji enthSlt. 

11- Belag naoh Anspruch 7 "bis. 10, dadurch ge- 
kennzeiohnett dai3 das Glycerolmonostearal; 
2 Gew.J^^.der Belagmasse ausmaciit. 
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